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La pr^aente invention est relative a de nouvelles compositions 
cosmgtiques contenant un ou plusieurs polymeres polyammonium quaternaires, 
aux composes polymeres utilises dans ces compositions, ainsi qu' a un procSdS 
de traitement des cheveux ou de la peau a l'aide de ces compositions et 
5 composes. 

On a deja propose d'utiliser des polymeres cationiques et, plus 
particullerement, des polymeres contenant des groupements ammonium quater- 
naires comme agent de conditionnement pour la chevelure. 

De telles compositions sont decrites, notamment, dans les brevets 
10 francais de la demanderesse n° 2.270.846 et 2.316.271. 

Les polymeres cationiques pr£sentent, on le salt, une grande 
affinite" poor les fibres keratiniques telles que les cheveux en raison de 
1 'Interaction, de leurs groupements ammonium avec les groupements anioniques 
du cheveu. 

15 .Ces polymeres se deposent sur les cheveux d'autant plus facilement 

que ceux-ci sont plus sensibilises, et 1' affinity pour le cheveu est souvent 
telle qu'ils resistent energiquement a 1 'elimination par les shampooihgs f 
par brossage ou par traitement avec une solution alcaline. 

On a constat^, toutefois, que si 1 Utilisation de tels polymeres 

20 cationiques presentait de nombreux avantages dans la mesure ou lis facili tent 
ia demfilage des cheveux ainsi que leur traitement, et leur conferent des 
qualites de nervosity et un aspect brillant.; en raise* de leur affinitS 
pair la kfiratine, ces polymeres out .tendance a s'accumuler sur les cheveux 
A la suite d' applications repfitees. 
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Ces polymeres cationiques a groupements quaternaires presentent, 
par ailleurs, souvent 1 1 inconvenient d'etre peu compatibles avec les agents 
tensio-actifs anioniques, ce qui rSduit les possibility d'utilisation et 
i«pose leur emploi dans des traitements a deux temps, avant ou apres sham- 
30 pooing. 

La demanderesse a decouvert que certains polymeres polyammonium 
quaternaires ne presentaient paa les inconvenients Busvises. Elle a constat*, 
en particulier, que ces polymeres pouvaient etre utilises dans des traitements 
«n un seul temps du fait de leur bonne compatibility avec les agents tensio- 
35 actifs anioniques, qu'ils produisaient I'effet de conditionnement souhaite, 

qu'ils pouvaient etre elirain£s de la chevelure a 1' occasion de traitements 
capillaires classiques . 

V invention a done pour objet des compositions cosme'tiques conte- 
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nant dee polymeres polyammoniums quaternaires prSsentant les avantages 
prficit^B. 

L 1 invention a egalement pour objet les polymeres utilises dans 
les compositions susvis^es et qui sont des composes nouveaux. 

L 1 invention a encore pour objet un procgde" de traitement des 
cbeveux mettant en oeuvre les composes et compositions susvise*s. 

D'autres objets de la presence demande ressortiront a la lecture 
de la description et des examples qui suivent. 

Les compositions selon 1' invention destinies principalement h l f u- 
sage cosmgtique sent caracterisees par le fait qu'elles contiennent au moina 
un polymere constitue* essentiellement des motifs represented par la formule 
generale : 
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-^ CT 2 V CO - B - OC - (CH^ 



R 2 



(I) 



dans laquelle : 

A dfisigne un groupement hydrocarbon^ divalent, lineaire ou ramifiS, sature" ou 
rion aaturfi, non Bubstitue* ou substitue" par un ou plusieurs groupement s hydro- 
xyle.-plus particulierement A dSsigne un radical alcoylene, hydroxyalcoylene, 
alcenylene ou alcynylene lineaires on ramifies ; 
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B d€signe 



(a) un reste de glycol de formule - 0 - Z - 0 - 

ou Z dSsigne un radical hydrocarbon^ lin€aire ou ramifid 
ou un groupement tel que : 



( CH 2 



GH 2 - 0 ) x - CH 2 - CH 2 ou 



(CH 2 



CH - 0) < 

i y 



CT 3 



CH. - CH - 
2 I 



ou x et y dfisignent un nombre en tier de 1 a. 4 represeutant un 
degre" de polymerisation defini et unique ou un nombre quelcon- 
que de H 4 repr6sentant un degre* de polymerisation moyen ; 

(b) un* reste de diamine bis secondaire tei qu'un derive* de la 
pipSrazine de formule : 

I — V 

- N N - ; 

\_j 

(c) un reste de diamine bis primaire de formule - NH - Y - NH - 
ou Y dfisigne un radical hydrocarbon^ lineaire ou ramifiS 

ou ie radical bivalent - CH 2 - CB 2 - S - S - CH 2 - CH 2 - 
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(<) on groupeaent ureylfene de fortmile - NH - CO - HH - ; 
Rj designe un radical alcoyle inferleur ayant de 1 h 4 atones de carbone et, 
de preference, nethyle .; 

&2 eat un radical hydrocarbon^ lineaire ou randfle, 

lea deux radlcaux peuvent #gale«ent foroer avec A et les deux atones d'azoce 
un radical bivalent de formule : 
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X Soigne un balog^nure et, en particuller, bromure ou chlorure ; 

n. design* le a ombre 1 ou un n ombre entier de 3 a 10. 

Le radical represents par A dans les composes utilises salon 
1* invent ion designe, de preference, un radical alcoylene, hydroxys Icoylene, 
alcdnylene ou alcynylene ayant de 2 a 10 atomes de carbone et plus particuliere- 
■ent un radical ethylene, propylene, methyl-propylene, butylene, raethyl-butylene, 
heiJL— thy lens, octane thy lene , decamethylene, hydroxypropylene, butenylene ou 
butymylfene. 

Le radical hydrocarbone represente par Z et Y designe, de prefe- 
rence, un radical alcoylene ayant de 2 a 10 atomes de carbone et, plus parti- 
cnlierement, tm radical ethylene, propylene, diraethyl-2,2 propylene, butylene, 
hensethylene, octaakethylene, decamethylene. • 

Le radical hydrocarbone represente par designe, generalement, 
un radical alcoyle comportant de 1 a 12 atomes de carbone et, de preference, 
un radical methyle, ethyle, propyle, isopropyle, butyle, hexyle, octyle, 
decyle, dodecyle. 

Certains polymeres utilises dans les compositions selon la presente 
invention sont nouveaux et soht constitues de motifs repondant a la formule IV: 



1 fi 

A — (CH 2 ) n - CO - B' 



s? 



oc 



(CH 2 ) n - 



X 0 



L *2 



(IV) 



dana laquelle B' ddslgne un reste de diamine bls-secondalre de formule : 

- K N - 

nu un reste ureylene de formule - NH - CO - NH -,n designe 1 ou un nombre 
entier de 3 a 10^ a la condition que lorsque B f designe _ n~*h - 
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n d&signe un nombre de 3 a 10, 

R^, R 2 , A, X, ayant la signification indiquee pout la formule I 
Scat egalement noaveaux les polymeres de formule (i) dans 
laquelle A designe un radical alceuylene on alcynylene linSaires da 
ramifies. 

Lea polymeres utilises dans lea compositions selon I 1 invention 
sont prepares suivant un proc£d£ coonu an lui-meme par polyconden- 
aation d'une diamine bis-tertiaire repondant a la formule (II) avec un compose* 
bis-halo-acyle repondant a la formule (ill). : 

H - A - H (II) X - (CH 2 ) n - CO - B - OC "(CH^-X (ill) 

* * 

Dans ces formules les dif f brents subs tituants Rj , Ej s A , X , B «t r 
out les significations ci-dessus indiqu£es. 

Ces reactions de polycondensation sont effectuees, de preference, 
1'eau, 

dans des solvents usuels teis que/le dimethylformaraide, les alcools et, de 
preference, les alcools inferieurs ayant de 1 a 4 atomes de carbone tela que 
le methanol, l'ethanol, l'isopropanol, le t-butanol, les ethers-aicools tels 
que le methbxy- , l'ethoxy- ou le butqxy-ethanol, ou un melange de plusieurs 
de ces solvants a des temperatures comprises entre 20 et 120°C et de prefe- '*» 
rence entre 60 et 90°C. Les polymeres ainsi obtenus peuvent etre precipitins 
par addition d'un non solvent tel que 1 'acetone, la methyiethylcetone, la 
methylisobutylcetone, ou ils peuvent etre atomises a partir de leurs solutions 
aqueuses quand la stability des solutions le permet. 

Les amines bis-tertiaires de formule II utilisables dans la prepa- 
ration des composes selon I'invention, peuvent Stre gar exemple : les a,u) N,N'- 
tetrame thyl-ethy lene- , -propylene- ,-methylpropylene- , -butylene"}-methy l^butyl- 
ene- ,-hexai^thyl^ne-, ^ctart^thyl^e-^^cain^thylene-di^ine ; les a,u> N-methyl, 
H'-alcoyl-ethylfene-, propylene-, butylene-, hexamethylene-, oc tame thy Ifene-, 
decamethy lene- diamines le radical H-alcoyle designe un radical ayant de 
1 a 12 atomes de carbone tels qu'un groupement ethyle, propyle, isopropyle, 
butyle, hexyle, octyle, decyle ou dodecyle et de preference un radical alcoyle 
ayant de 1 H atomes de carbone. 

• Les composes de formule II utilisables dans la preparation des 
composes selon I'invention peuvent encore etre. des composes heterocycliques 
tels que la HjN'-dimethyl piperazine ou la 4,4'bis-(N-raetbyl piperidine) ou 
encore des composes insatures comme le 1,4-bis- (dimethyl amino) 2-butene ou le 
1,4-bis- (dimethyl amiiio)-2-butyne. 

Les composes bis (haloacyies) repondant b la formule III utilisables 
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pour la preparation des composes selon 1' invention sont obtenus par reaction 
d'un halog^nure d'halogeno acyle ou d'un halog^no 

alcanoate de methyle ou d'ethyle avec un a, fa) glycol, la piperazine, une dia- 
mine bis-primaire ou I'ur^e. 
5 On obtient ainsi comme composes repondant a la formule III les 

composed rdpondant aux formules suivantes : 

X - <CH 2 > n - COO - Z - OCO - (CH 2 ) Q - X Ilia 

10 X - (CH 2 ) n - CON ^N-CO - <CH 2 > |1 " X IHb 

X - (CH 2 ) n - CONH - Y - NHCO (CH^ - X IIIc 

X - (CH 2 ) n - CONH - C - NH CO - (CH 2 > n - X Hid 
15 0 



20 Les composes repondant k la formule (ill) utilises de fagon prd- » 

ferentielle pour la preparation des composes* selon 1 'invention, sont obtenus, 
par reaction d'un halog£nure d'halogeno acetyle, -butyryle ou -undecanoyle ou 
d'un halogeno alcanoate de methyle correspondant avec : 

- I'ethyleneglycol, le diethylene glycol, le trie thy lene glycol, le tStra 
25 ethyleneglycol, le pentaethylene glycol, le dipropylene glycol, le propane 

diot-1,3, le dimethyl 2,2 propane diol-1,3, le butane diol-1,4, l'hexane diol- 
1,6, 1'octane diol-1,8, le decane diol-1,10 
* - la piperazine 

- I 1 ethylene-, la propylene-,* la butylene-, l'hexamethylene-, l'octamethylene- 
30 ou la ddcamethylene-diamine 

- la dithia-3,4 diamino-1,6 hexane 

- l f uree. 

Les polyraeres polyquaternaires constitues de motifs de formule I 
constituent une famille homogene de composes qui, lorsqu'ils sont utilises 
35 dans les compositions coametiques pour les cheveux oat un effet de condition- 
nement sur les cheveux auxquels lis conferent des qualitesde nervosite, de 
brillance et de facilite de demelage. 

Ces composes se presentent generalement sous forme de poudre 
blanche soluble dans I'eau. 
40 tea polymeres polyammonium quatemaires constitues essentiellement 
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de motifs repondant a la formule I ci-dessus indiquee, sont hydrolysables a 
des degres divers selou leur constitution, en presence d'eau, d'une solution 
alcaline diluee ou en presence de r£ducteurs tels que par exemple l f acide 
thioglycolique. 

5 C'est ainsi que les polymeres renfermant des motifs de formule I 

dans laquelle B designe un radical de formule -O-Z-O-ouun reste 

ur^ylene et dans laquelle ^ , ^ , A , Z , X , ont la signification 

mentionnfie ci-dessus sont degradables instantanement dans de l'hydroxyde de 

sodium dilugj a temperature ambiance, lorsque n designe 1. La vitesse de 

10 degradation se ralentit lorsque n augmente. 

Les polymeres renfermant des motifs de formule I dans laquelle 

B designe un reste de pip£razine ; Rj , K 2 , A , X ont la signification 

indiquee ci-dessus et n designe 1 se degradent a la temperature ambiante 

en presence d'une solution diluee *d' hydroxy de de sodium, apres un temps de 

15 contact de quelques minutes a deux heures. 

Les polymeres renfermant des motifs de formule I dans laquelle 

B designe un reste de diamine bis-priraaire de formule - KH - Y - NH - ; 

, , A a Y, X ayant les significations mentionnees ci-dessus, s 'hydrolysent 

en presence d'une solution alcaline diluee, a une tempera ture r comprise entre 

20 50 et 90° C, en l'espace de quelques minutes a deux heures. 

Les composes de ce type dans lesquels Y designe le radical 

- CH 2 - CH 2 - S - S - Ch^ - CH 2 - 

sont en plus degradables par l'acide thioglycolique. 

Les polymeres polyammonium quaternaires selon 1' invention consti- 

25 tuent done une famille de produits utilisables corome conditionneurs des che- 

veux dans les compositions capillaires et dont V aptitude h s'hydrolyser en 

a se couper 

presence de solutions alca lines, et pour certains/en presence d'une solution 
5 r£duc trice, permet de les eliminer progress ivement au cours des diverses ope- 
rations de soins et de traitement realisees avec des compositions alcalines 
30 et reduc trices. 

L' invention a egalement pour objet une compos iti on cosmetique pour 
le traitement des cheveux ou pour le traitement de la peau, caracterisee par 
le fait qu'elle contient au moins un polyraere essentiellement constitue de 

motifs de formule I, en des quantites suffisantes et cosmetiquement compatibles, 
et souvent au moins un agent de surface 
35 Les polymeres selon I'xnvention peuvent Stre utilises dans diffe- 

rentes compositions cosraetiques pour la peau et pour les cheveux. lis convien- 

nent pour le traitement des cheveux normaux et plus partinulierement des cheveux 

sensibilises, notamment dans des compositions de shampooings, telles que 

shampooings anioniques, cationiques, non-ioniques , ampho teres ou zwitterioni- 

40 ques, de shampooings colorants, de teintures, de gels coiffants, de lotions 
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coiffantes, de lotions pour "brushing", de lotions de mise en plis, de lotions 
rincees (rinse), de lotions ren forca trices de raise en plis non rincee, dans 
des compositions restructurantes, dans des compositions cosmetiques traitantes 
telles que les compositions antipelliculaires , antiseborrheiques , dans des 
compositions de deformation permanente des cheveux, dans des compositions de 
traitement a appliquer avant ou aprea coloration, decoloration, permanente, 
dans des lotions de traitement apres defrisage des cheveux. • 



Les compositions cosmetiques selon 1* invention peuvent contenir 
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en plus du polymere cons ti cue* essentieilement de motifs repondant a la formule 
(X) tous les composants utilises dans les compositions pour cheveux, notamment 



des agents de surface anioniues, cationiques, amphoteres, 
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el les se pr^sentent sous forme de solutions aqueuses et comprennent, outre le 
polymfere constitue* de motifs de formule (I), au raoins un detergent anionique, 
cationique, non-ionique ou arophotere. 

Dans ces shampooings, la concentration en detergent est generale- 

20 merit comprise entre 3 et 50 7. et de preference entre 3 et 20 % en poids par 
rapport au poids total de la composition, et le pU est genera lement compris 
entre 3 et 9 et de preference entre 6 et 7. 

Les compositions sous forme de shampooings renferment en outre 
gdne , ralement divers adjuvants , notamment des par f urns, des conservateurs, 

25 des epaississants, des stabilisateurs de mousse, des agents adoucissants, des 
refines cosmetiques, des colorants. 

Parmi les stabilisateurs de mousse on peut citer les amides gras 
• et en particulier les mono- ou didthanol amides d'acides gras de coprah, la 

mono- ou diethanolamide lauri<iue ou oleique, en des quantites de 1 a 10% et de 

30 preference de 1 a 3 % du poids total de composition. 

Panax les epaississants on peut citer les polymeres acryliques et 
les derives de la cellulose tels que la carb oxyme thy Icellu lose, .l'hydroxypropyl- 
methylcellulose, I'hydroxyethylcellulose. Ces epaississants sont generalement 
utilises en une proportion de 0,1 a 5%. 

35 Parmi les detergents ou agents de surface pouvant etre utilises 

en combinaison avec les polymeres constitues essentieilement de motifs de 
formule (I) on peut citer (a) les agents de surface anioniques tels que les 
sels alcalins ou d'alcanolamines des alcanesulfonates, alcoylsulfates et 
alcoylethersulfates, les alkyl (en C^-C^ et en particulier en C^-C^) 

40 sulfates de sodium ou de triethanolamine, le lauryl et le tetradecyiether- 
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sulfate de sodium ou de tri£thanolamine, le sel disodique du semi-ester 
sulfosuccinique d'alcanolamides, les savons, les acides polydther carboxyli- 
ques ; 

(b) les agents de surface non-ioniques tels que (i) les produits de condensa- 
tion d'tm monoalcoo^ d'uii alphadiol ou d'un alkylphenol avec le glycidol, par 
example les composes de formule R - CHOH - CH^ - 0 - ^"CH^-CHOH-CH^-O-? - H 

dans laquelle R dgsigne un radical aliphatique, cycloaliphatique ou arylali- 
phatique ayant de 7 a 21 atomes de carbone et leurs melanges, les chaines 
aliphatiques pouvant comporter des group eroents £ther, thio-dther et hydroxy- 
methylene, et n est compris entre- 1 et 10; 

(ii) les alcools gras ayant de 12 a 18 atomes de carbone oxySthylenes , par 
example I'alcool laurique, te"trade*cyliqae, cdtylique, ol€ique, palmitique et 
stearique, separement ou en melange, oxygthylenes de 2 a 40 moles d'oxyde 

d f Ethylene par mole d f alcool gras ; 

(iii) lea alcools gras de la lanoline oxy£thylenee ou la lanoline oxye-thylenee 
(iv> les composes de formule RO - fc^O (CH 2 OH)_7- H ou R designe nn 
radical alkyle, alkenyle ou alkylaryle ayant de 8 a 30 atomes de carbone et 

n designe un nombre ou une valeur statiqtique moyenne de 1 a 10 ; 

(c) les agents de surface cationiques tels que les chlorures ou bromures de 
dialcoyl dimSthylammonium, par exemple le chlorure de dilauryl dimethyl ammo- 

les chlorures 

ou bromures d f alcoyl dimethyl benzylammoniura, les chlorures ou bromures d'al- 
coyltrim^thylammoniurn, par exemple le cblorure ou bromure de cdtyl trimgthyl- 
aamonium, le chlorure ou bromure de te*tradecyl trimgthylammDnium, les chlorures 
ou bromures d'alcoyl dimethyl hydroxyethyl ammonium, les chlorures ou bromures 
de dialcoyl dimethyl ammonium, les sels d'alcoyl pyridinium, par exemple le 
chlorure de cetyl pyridinium, 

les methosulfates d'alcoyl amide 6thyl 
trimfithylammonium, des derives d 1 imidazoline, les composes a caractere catio- 
nique comme les oxydes d'araities tels que les oxydes d'alcoyl dimStUylamine 
ou les oxydes d'alcoylamiuo e"thyl dimethylamine. 

(d) les agents de surface ampho teres ou zwifcterioniques tels que les derives 

carboxyliques de 1' imidazole, les N-alcoyl bdtalnes, les N-alcoyl sulf obgtatnes , 

amino 

les N-alcoylandno b&talnes, les N-alcoyl'propionates, les derives d'asparagine 

ddcrits dans le brevet francais N° 1.344.212 de la demanderesse , 

les alcoyl dimethyl ammonium acetates , des sels : d'alcoyl (C -C ) 

12 18 

dimdthyl carboxyra€tbylammonium vendu sous la marque deposee "DEHYTON A B 30" 
par HENKEL. 
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Quan d les compositions selon 1' invention constituent des lotions 
elles se presentent sous forme de solutions aqueuses ou hydro-alcooliques 
(renfermant un alcanol inferieur ayant de 1 a 4 atomes de carbone et de 
prgfgrence I'ethanol ou l'isopropanol en une quantite de 5 a 70%) et 
renferment en plus du polymere constitue de motifs de formule (I) egalement 
un adjuvant choisi parmi les agents de surface ci-dessus indiqufis et de 
preference parmi les agents de surface cationiques en une quantite de 0,1 a 
30% en poids du poids total de la composition. 

Ces lotions peuvent egalement renfermer, en plus du polymere 
constitue de motifs de formule (I) d'autres polymeres cosmetiques en une 
quantite de 0,1 a 5% en poids du poids total de la composition. 

Parmi les polymeres ou resines cosmetiques preferes pouvant 
fttre utilises en combinaison avec les polymeres constitues essentiellement 
de motifs de formule (I) on peut citer les co polymer esacide crotonique 10%- 
acetate de vinyle 90% d ! un poids moieculaire^de 10.000 a 70.000, le copolymere 
vinylpyrrolidone (VP)-acetate de vinyle (AV) ayant un poids moleculaire de 
30.000 a 360.000, le rapport VT:AV etant compris entre 30:70 et 70:30, les 
copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant des poids moieculaires 
variant d'environ 100.000 a environ 1.000.000, tels que par exemple les poly- 
meres vendus sous la marque "GAFQITAX 734" et^GAFQUAT 755" par GAF Corporation, 
les polymeres cationiques resultant de la condensation de la pip£razine ou de 
ses derives (1) sur des composes bifonctionnels tels que ceux decrtts dans les 
demandes franchises 72 42 279 et 74 27 030 de la demanderesse, les polyamino- 
aaldes reticules solubles dans l'eau, tels que ceux decrits dans la demande 
francaise 74 39 242 de la demanderesse, les polymeres cationiques derives 
de la cellulose tels que les polymeres vendus sous la marque "JR" ou 
"JR 400" par UNION. CARBIDE. 

Les compositions selon 1 'invention peuvent egalement constituer 
des lotions structurantes qui* se presentent sous forme de solutions aqueuses 
renfermant en plus du polymere constitue de motifs de formule (I) egalement 
un agent restructurant du cheveu tels que ceux cites dans les brevets 
francais 1 519 979 et 1 527 085 de la demanderesse et en particulier du 
■ethylol- ou du dimethylol ethylene thiouree, de preference. 
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en une quantity de 0,1 a 5% du poids total de la composition. 

Les compositions selon 1' invention peuvent egalement constituer 
des crimes de traitement se presentant sous forme d'une Emulsion et conte- 
nant en plus du polymere constitue" de motifs de formule (I) un savon et/ou 

5 un alcool gras tel que l'alcool iaurique, tStradecylique, ce*tylique, ol£ique, 

stearylique, isostearylique, se>ar£ment ou en melange, en une concentration 
de 0,1 a 30X en poids du poids total de la composition et un. emulsiflant 
choisi parmi les agents de surface non-ioniqueset en particulier les alcools 
en a C^g oxy£thylenes avec 6 a 40 moles d'oxyde d r ethylene par mole 

10 d'alcool, par exemple l'alcool stearylique oxySthylenS avec 15 moles d'oxyde 
d'ethylene, l'alcool ol£o-c6tylique oxyethylene* avec 30 moles d'oxyde d'ethy- 
lene; en une concentration de 1 a 25% en poids du poids total de la composi- 
tion, ou parmi les agents de surface anioniques tels que les sulfates d'alkyle 
even tuel lenient oxyethylenes , comme le lauryl, c£tyl et/ou stearyl sulfate de 

15 sodium, d 'ammonium ou de mono- ou tri£thanolamine eventuellement oxyethylene* 
avec 2 a 40 moles d'oxyde d'Sthylene par mole, tel que le lauryl gther sul- 
fate de sodium, ou de mono£thanolamine oxyfithylenfi avec environ 2 moles 
d'oxyde d' Ethylene; ces agents de surface anioniques etant presents en une 
concentration de 1 a 15% en poids du pois total de la composition. 

20 Ces cremes peuvent egalement renfermer des amides gras tels que lea 

mono- on didthanolamides Iaurique , oleique ou d'acides gras de coprah, en 
une concentration de 0 a 10% et en particulier de 1 a 8% du poids total de la 
composition. 

Ces cremes peuvent egalement renfermer en outre des colorants et 
25 en particulier des colorants d'oxydatiou et constituer des cremes pour teintu- 
res ou des cremes de coloration. 

Les colorants appartiennent k la classe des colorants d'oxydation 
auxquels peuvent etre ajoutes des colorants directs tels que des colorants 
azoTques, anthraquinoniques, des derives nitres de la serie benzenique, des 
30 indamines, des indoani lines, des indophenols ou d'autres colorants d'oxydation 
tels que les leu coder ives de ces composes. 

Parmi les colorants d'oxydation utilises il faut citer les para- 
ou ortho phenyiene ou toluylene diamines, les nitroparaphenylenediamines, les 
chloroparapb£nylenediamines, les metaphenylene et metatoluylene diamines, le 
35 2,4-diaminoanisole, le m^taaminophenol, le pyrocatechol, le resorcinol, l'hydro- 
quinone, l'a-naphtol, les diamino pyridines et les diamino benzenes. 

Les colorants sont presents de 0,01 a 17, du poids total de la com- 
position. 

Le pH des cremes de coloration est en gdne'ral compris entre 9 et 11 
^° et elles renferment liabitucllemeut un agent alcalinisant par exemple 1 'ammoniaque 
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la mono-, di-, ou trie*thanolamine. 

Les compositions selon 1 'invention peuvent ggalement constituer 
une solution pour permanente et renfermer en plus du polymere cons ti tug de 
motifs de formule (i) des rgducteurs tels que l'acide thioglycolique, 
l'acide thiolactique, 

ainsi qu'un agent.alcalinisant et d'autres adjuvants cosme'tiques tels 
que par f urns, opacifiants, colorants. 

Les compositions cosm6tiques selon l'invention ont un pH de 2 a 11. 

Elles se prSsentent sous forme de solutions aqueuses, hydroalcoo- 
liques (renfermant un alcanol ayant de U4 atomes de carbone),de creme , de 
gel, de dispersion, d' emulsion, d 1 aerosol. 

Lorsque les compositions sont conditionnees sous la forme d'aero- 
sol on peut utiliser a titre de gaz propulseur ie gaz carbonique, l'azote, 
l'oxyde nitreux, les hydrocarbures volatils tels que le butane, l'isobutane, 
le propane ou de preference les hydrocarbures fluores (vendus sous le nom 
de FKEOH par Du Pont de Nemours) et appartenant en particulier a la classe 
das fluorochlorohydrocarbures tels que le dichl or odifluorome" thane ou Fr£on 12, 
le dicblorote*trafluoroe* thane ou Fr^on 114 et le trichloromonofluorom£thane ou 
Fre"on 11* Ces propulseurs peuvent etre utilises seuls ou en comblnaison et 
on peut employer en particulier un melange de Fre*on 114-12 dans lea proportions 
variant de 40? 60 a 80:20. 

Le proc£d£ de traitement du cheveu ou de la peat* est es sent ie lie- 
vent caracteris6 par le fait que I 1 on applique sur les cheveux ou sur la peau 
une composition telle que dgfinie ci-dessus en quantity suffisante pour con- 
dltionner le cheveu ou la peau. 

Les examples qui suivent 3ont destines h illustrer l'invention 
sans pour autant la limiter. • 

Le tableau I ci-dessous est destine a illustrer, a la lumiere des 
examples 8 et 18, la preparation des polymeres utilises selon 1* invention. 

Ce tableau comprend successiyement les indications relatives h 
la. structure du compose* de formule II, du compose 1 de formule III, du solvant 
utilise au cours de la reaction, de la temperature de reaction, de la duree 
du chauffage, de l'aspect du produit final isole* selon les indications de 
1 'example 8 et en fin de sa viscosity absolue dans l'eau a 1% a 25°C. 

Le tableau II illustre les motifs de formule (i).obtenus par 
reaction des composes de formule (ll) et (ill), selon le tableau I. 

Le tableau III est relatif aux propri£t£s des polymeres constituSs 
par les motifs deformule (I) et indique les resultats d'un test de compatibility 
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avec un agent tensloactif anioaique. 

Oa considere qu*un compose selon 1' invention est compatible 
avec les agents tensloactif s anioniques quand 3,5 g de ce compose" se solubili- 
sent completement dans 250 g d'une solution de lauryl sulfate de triethanolamine 
5 a20X. 

La resistance aux solutions alcalines a ete determtnde par 
rapport a una solution d'hydroxyde de sodium decinormale et exprimee en ml 
de NaOH 0,1 H par gramme et par milliequivalent de polymere. Pour effectuer 
cette de" termination, 200 mg de polymere ont ete dissous dans 20 ml de NaOH 0,1 N, 

10 a une temperature de 20°C on de 90°C, pendant une dur€e de 5, 30 ou 60 minutes. 
On a enauite dose la quantity de NaOH res tan te par du HCl 0,1 K et on a 
d6termin£ par difference le norabre de ml de NaOH 0,1 N consomme* par le polymere. 

Les resultats des essais de compatibility avec les agents 
tensioactifs anioniques et de resistance a une solution d'hydroxyde de sodium 

15 figurent sur le tableau III qui comporte 5 colonnes. La premiere colonne iden- 
tifie le polymere par le numero de I'exemple. La deuxieme colonne indique la 
compatibility avec les agents tensioactifs anioniques par un signe (+) et la non- 
compatibility par un signe (-). Les troisieme, quatrieme et cinquieme colonnes 
concernent la resistance a une solution NaOH 0,1 N. La troisieme coionne indique 

20 la temperature de la solution et La dur£e de contact. Les quatrieme et cinquieme 
colonnes indiquent le nombre de ml de NaOH 0,1 N consommes respectlvement par 
1 gramme et 1 ndlliequivalent de polymere. Le polymere est d'autant plus d€gra- 
dable (moins resistant) en presence d'une solution alcaline que le nombre de ml 
de RaOB 0,1 H est plus eieve. 

25 On a compare les polymeres prepares selon les examples 1 a 20 

de la presente demande a un polymere de reference connue, constitue par le 
motif recurrent de formule : 



30 



v 3 . ' r* 



Cl 



9 



l 

CH^ 



Cl 



0 



Le tableau III indique : (1) que tous les polymeres prepares 
selon les exemples 1 a 20 sont compatibles et que le polymere de reference est 
incompatible avec les agents tensio-actifs anioniques ; (2) que le polymere 
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de reference place dans les conditions les plus severes (30 minutes a 90° c) 
est beaucoup moins dggradable par les solutions alcalines (consomme beaucoup 
moins de HaOH 0,1 N) que les polymeres prSpargs seloh les exemples 1 a 20 
de la pr'esente demande. 

Preparation du compose* de l'exemple 8 

A une dispersion de 239 g (1 mole) de bis-(chlorac6tyl) 
piperazine dans 500 cm3 de methanol, on ajoute rapidement 130 g (1 mole) 
de l,3rbis-(dimdthylamino) propane. Le milieu reactionnel est chauffe" a 
reflux de solvent sous agitation pendant 2 heures.- 11 est alors trouble et 
tres visqueux, Le polymere est pr€cipite* de sa solution dans un grand exces 
d'ac^tone, Apres essorage et sSchage, on obtient une poudre blanche. Sa 
viscosite* absolue mesurge dans I'eau a 1% a 25°C est de 2,24 cP (centipoises). 

Le polymere ainsi prepare 1 pr€sente le motif recurrent suivant : 



23 2 



CO 



CO - CH« 
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Preparation du compose de l'exemple 18 

A 100 m ^ de solution aqueuse contenant 40,3 g (0,179 mole) de 
dichlprhydrate de cystamine, on ajoute a temperature ambiante 35,8 g (0,358 
mole )p ,de soude a 40ft. 

A cette solution maintenue entre 5 et 10°C, on ajoute par frac- 
tions et alternativement 40,45 g (0,358 mole) de chlorure de chloracStyle et 
35,8 g (0,358 mole) de sonde a 40ft. Le compost cherche pr£cipite au cours de 
I'addition. Le milieu est maintenu sous agitation, a temperature ambiante, 
pendant une heure apres la fin de I'addition. 

Apres filtration, lavage A l'acetone, et sechage, on recueille 
28 g de N,R"-bis-(chloracetyl) cystamine. C'est un solide blanc de PF = 117°C. 



Analyse eiementaire : 

Calcuie (7.) Hesure (7.) 

C 31,47 31,37 
H 4,5 4,7 
H 9,18 9,13 

CI 23,17 23,26 

S 20,98 21,17 



A 25 ml de methanol contenant 15,25 g (0,05 mole) de N,N L bis-(chlo- 
racetyl) cystamine, on ajoute 6,5 g (0,05 mole) de 1-3 -bis- (dimethyl amino) 
propane, puis on chauffe le milieu 3 heures a reflux de solvent. 

Le polymere est isole de sa solution par precipitation dans 200 ml 

d'acetone. 

Apres essorage et sechage, on obtient une poudre blanche. 

La viscoslte absoiue, mesuree dans l'eau a 1%, est de 3,58 cps. 

On verifie par chromatographie en couche mince 
que le polymere mis en contact avec un exces d'acide thioglycolique en milieu 
amooaiacal, se degrade instantanement. 



(PF = point de fusion) 
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TABLEAU II - FOEMULE DBS POLYMERES 



Exemple 



MOTIF CONSTITUTIF D0 POLYMERE 



J" 3 f3 , , 1 



1=3 



- COOCH 2 - C - Cfl 2 - 0 - CO - CH^ 

CH3 



CH - (CO, -a* — CH, - COO(CRJ ,- 0 CO CH_ 

^3 



r 



— ^ica^)^ — — ch 2 - coo(ch 2 > 3 0 CO CHj 



CH3 



r i 



CH 3 



" SS^^ — ^ 032 " 000 (CH2>2 0 00 032 
CH3 



ft 



I 



- 355 N <CJL>, — zjj N (CH ) - COOCH.-C -CH, 0 CO (CH„), 
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Kxemple 



MOTIF CONSTITUTIF DU POLYMERE 
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Exemple 
N° 



MOTIF CORSXITUTIF DU POLYMERE 
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Sxemple 
N° 



MOTIF CONSTITUTIF DU POLYMEKE 
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EXEMPLES D 'APPLICATION 

EXEMPIZ H° A.l 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compost de l'exemple 6 1 g 

- Hydroxyde d'alcoyl (C^-C^) dimSthyl carboxymdthylaimtionium 

vendu sous la marque "Dehyton AB 30" par la socie*t£ Henkel 10 g 

- Chlorure de trimgthyl cStyl ammonium 1 g 

- Alcool laurique oxygthylenS a 12,5 moles d' oxy ded 1 Ethylene 5- g 

- Mlthanoiamides d'acides gras de coprah 3 g 

- Parfum 

- Colorants 

-Bau q.s.p. 100 g 

pH amend h 6,5 avec la tri€thanolamine. 
KXKMP1K R° A.2 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compost de l'exemple 4 1 g 

- R-CH0H-CH 2 -O (CEj-CHOH-CHjO^ H 10 g 
R : melange de radicaux alkyle en C^-C^ 

n : represente une valeur statistique moyenne d* environ 3,5 

- Die*thanola»ide laurique 3 g 

- Colorants 

- Parfum 

•lau q.slp. 100 g 

pH = 6,2 
IXKMPlg H° A.3 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compost de I'exemple 3 0 ^ g 

- R-CH0H-CH 2 -O(CH 2 -CHOH-CH 2 -O) n H 10 g 
R : melange de radicaux alkyle en Cg-C^ 

n : represente une valeur statistique moyenne d 1 environ 3,5 

- Di^thanolamide laurique 3 g 

- Colorants 

- Parfum 

- Bau q.s.p. 100 g 

pH = 7 
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BXKHPUS H° A.4 

On prepare ua shampooing de composition suivante ; 

- Compose" de 1'exemple 2 1 g 

- Alcoyl (C^-C^) sulfate de triSthanolamine 10 g 

- Di£thanol amide laurique 2 g 

- Hydroxypropylmgthyl cellulose 0j2 g 

- Parfum 

- Colorants 

-Eau q.s.p. l00 g 

pH = 7,0 
KXEMPLE K° A.5 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose* de I'exemple 18 1 >2 g 

- Alcoyl (Cj^-C^) sulfate de trie*thanolamine 12 g 

- DiSthanolamide laurique 2 g 

- Parfum 

- Colorants 

- Bau q.s.p. l00 g 

PH - 6,8 
EXEMPTS H° A. 6 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose* de I'exemple 8 g 

- Hydroxyde d 'alcoyl (C^-C^) dimethyl carboxymfithylammonium 

vendu par la socigtS Henkel sous la marque "Dehyton AB 30" 10 g 

- Alcool laurique oxySthylene" a 12,5moles d'oxyde d'gthylene 5 g 
m Die* thenol amides d* a cide gras de copra h 3 g 

- Chlorure de trimfithyl ce*tylammonium 1 g 
• Parfum 

- Colorants 

" <I. 8 -P. 100 g 

pH = 6,0 
RXEMPUE IT A.7 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose* de I'exemple 12 0,7 g 

- Alcoyl (C 12 -C l4 ) sulfate de trie*thanolamine 12 g 

- Digthanolamide laurique 2 g 

- Hydroxypropylme*thyl cellulose 0,2 g 

- Parfum 

- Colorants 

PH = 7,6 g 
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BXKMPLE IT A. 8 

On prepare un shampooing de composition suivante 

- Compose* de I'exemple 11 

- Laurylsulfate de sodium axye*thylene* avec 2,2 moles 
5 d , oxyde d' Ethylene 

- Di£thanolamide laurique 

- R-CHOB-C^-O-C^-CHOT-CH^^ H 
R = melange de radicaux alkyle en C g -C 12 
n = valeur statistique moyenne d 1 environ 3,5 

10 - Farfum 

- Colorants 

- Ban q.s.p. 

pH a juste* a 6 avec l'acide lactique. 
KXBKPLE N° A.9 

15 On prepare un shampooing de composition suivante 

- Compose* de I'exemple 10 

- Alcoyl (C 12 "C 14 ) sulfate de tri£thanolamine 

- Dl^thanolamide laurique 

- Hydroxypropylme'thyl cellulose 
20 - Farfum 

- Colorants 

- Eau q.s.p. 

pH ajuste* a 7 avec l'acide lactique. 
KXEMPLE H° A. 10 

25 On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose* de I'exemple 9 

- Alcoyl (C^-C^) sulfate de triSthanolamine 
j - E-CH0H-CH 2 -O(CH 2 -CHC«-CH 2 0) n H 

E - melange de radicaux alkyle en C^c^ 
30 n v repre*sente une valeur statistique moyenne d'environ 3,5 

- Dlgthanolamide laurique 

- Farfum 

r Colorants 
-Eau q.s.p. 

35 p h amene* a 7 avec triSthanolamine. 

ggMPLE g? A. 11 

On prepare un shampooing de composition suivante ; 

_ Compost de I'exemple 8 

- Alcool laurique oxy£thylen£ a 12,5 moles d'oxyde d'Sthylene 
40 - Diethanolamide laurique 



1,5 g 
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- &-CH0H-CH 2 -O(CH 2 -CH0H-CH 2 O) n H 10 g 
R = melange de radicaux alkyle en C^-C^ 

n reprgsente une valeur statistique moyenne d r environ 3,5 

- Parfum 

- Colorants 

- Aclde lactique qsp pH 6 100 g 

- Kau q.s.p 

E3SHPLE K° A. 12 

10 On prepare im shampooing de composition suivante : 

- Compost de I'exemple 7 1 g 

- Laary lather de poly glycerol 8 g 

- R-CH0R-CH 2: -O(CB 2 -CH0H-CH 2 O) n H 5 g 
R melange de radicaux alkyle en C^-C^ 

15 n repreaente une valeur statistique moyenne d* environ 3,5 

- M£thaaolaalde laurique 2 g 

- Parfum 

- Colorants 

- Kan q.a.p. 100 g 
20 pH 7,3. 

KXEMPIg H° A. 13 

On prepare on shampooing de composition suivante : 

- Compost de I'exemple 15 0,5 g 
'- Alcoyl (Cj^-Cj^^) sulfate de tri€thanolamine 15 g 

25 - Hydroxypropyl m€thyl cellulose 0,2 g 

- Di£thsnolamide laurique 2 g 

• Parfum 

j - Colorants 

- Eau q.s.p. - 100 g 
30 pH 7,4. 

KHBHPIE H° A. 14 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

• Compost de I'exemple 13 1 8 

- R-CH0H-CH 2 -O(CH 2 -CHOH-CH 2 -O) n H 5 g 
35 R = melange de radicaux alkyle en C^-C^ 

n * valeur statistique moyenne d 1 environ 3,5 

- Di6thanolamide d'acides gras de coprah 3 g 

- Hydroxyde d f alcoyl ( c i2~ c ig) dimethyl carboxymethylammonium 

vendn par la soci€t£ Henkel sous la marque "Dehyton AB 30" 10 g 
40 Chlorure de trim£thyl c€tyl ammonium 1 g 
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- Parfum 

- Colorants 

- Sau q.s.p. 100 g 

pH 7. 
EXKMFU3 H° A, 15 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose* de I'exemple 14 2 g 

- E-CHOT-CH 2 -0 (CH 2 -CHCfH-CH 2 -0) n H 10 g 
R » melange de radicaux alkyle en Cg-C^ 

n repr£sente une valeur statistique moyenne d f environ 3,5 

- LaurylSther de polyglyc€rol 5 g 

- Di^thanolamide laurique 1 g 

- Parfum 

- Colorants 

-Baa q.s.p. 100 g 

pH ameag h 6 avec acide lactique. 

Lea 8hampooing8 des exemples 1 a 15 se presentent sons forme 
liquids limpide. lis assurent un bon dem&lage des cheveux mouille's. Apres 
elchage, lea cheveux sont doux, brillanta et nerveux. 
EXKMFLE H° B. 1 
Lotion de miee en plis 

On prepare la composition suivante : 

- Compose 1 de l'exeraple 14 0,5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone quatemaire ayant un 

VH de 1.000.000 commercialism sous la marque "Gafquat 734" 

deaattere 

par la aociSte' General Aniline 0,5 g active 

- Polyaminoamide (acide adipique/di£thylene triamine) 
r€ticul6 a l'aide de 11 moles d'epichlorhydrine pour 

100 groupements basiques t - 0,5 g 

- Chlorure de cdtylpyridinium 0,2 g 

- Alcool gthylique q.s.p. 10° 

- Parfum 

- Colorants 

- Acide tartrique q.s.p pH * 7 

- Kau q.s.p 100 * c 

Appliqu£e sur des cheveux laves, cette lotion facllite le d&nelage. 
Apres aechage et raise en plis, les cheveux sont doux et facilea k coiffer. 
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EXEMPLE N° B. 2 

En remp lagan t dans l'exemple B.l 
■ 0,5 g de compose 1 de l'exemple 14 par 
0,6 g de compose* de l'exemple 15, et en ajustant le pH a 7 par de l'acide lactique 
on obtient une lotion de alee en plis ayant des propri£t£s similalres. 
EXEMPLE N° B. 3 
•Lotion pour le brushing 

On prepare la composition suivante : 

- Compost de l'exemple 13 0,3 g 

- Bromure de tarime*thyl ce'tylanmonium 0,2 g 

- Acide tartrique qsp pH 6,5 

- Eau q.s.p. 100 cc 

Appliquee sur des cheveux sensibilises, cette lotion facilite 

le dem&lage des cheveux mouilles, 

Les cheveux dtaut coif fes suivant la technique du brushing, cette 
lotion favorise le passage de la brosse, laisse les cheveux doux et soyeux 
avec une bonne tenue. 
EXEMPLE H° B. 4 

En remplacant dans l'exemple B. 3 
0,3 g de compose* de l'exemple 13 par 

0,7 g de compose 1 de l'exemple 14, et en ajustant le pB a 6 par de l'acide lactique 
on obtient une lotion pour le brushing ayant des propri£t£s simile ires. 



EXEMPLE N° C, 1 

Creme pour teinture d'oxydation 



- Compose* de l'exemple 14 


5 g 


- Alcool ce'tyl ste~arylique 


20 g 


- Difithanolamide ol£Tque 


4 g 


- Ce*tyl stearyl sulfate de sodium* 


3 g 


- Alcool stgarylique e"thoxyl£ a 15 moles d'oxyde d' Ethylene 


2,5 g 


- Ammoniaque a 22° B 


10 ml 


- Acide Ethylene diamine t£tTaac£tique vendu sous la marque 




n TML0R B n 


1,0 g 


Colorants : 




- Sulfate de m£ta diamino anisole 


0,048 g 


R€sorcine 


0,420 g 


- M£taaminophenol base 


0,150 g 


- Hitro paraphenylene diamine 


0,085 g 


- Paratoluylene diamine 


0,004 g 


- Eau q.s.p. 


100 g 
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EXEMPLE N° C. 2 

Creme pour teinture d'oxydation 

- Compose* de l'exemple 6 3,0 g 

- Alcool c£tyl stearylique 22 g 
5 - Di€thanolamide olglque 5,5 g 

- CStyl st€aryl sulfate de sodium 3,5 g 

- Alcool stearylique ethoxyle" a 15 moles d'oxyde d* ethylene 2,0 g 

- Ammoniaque a 22 C B 10,0 ml 

- Acide e* thy lenedi amine tetrac£tique vendu sous la marque 

10 "TRILON B" 1,000 g 
Colorants 

- Sulfate de m€tadiamino anisole 0,048 g 

- R€sorcine 0,420 g 

- me*ta aminophenol base 0,150 g 
15 - Nitroparaphenylene diamine 0,085 g 

- Paratoluylenediaraine 0,004 g 

- Eau q.s.p. 100 g 
EXEMPLE N° C. 3 

Creme pour teinture d'oxydation 

20 - Compost de l'exemple 8 4,0 g 

- Alcool c£tyl stearylique 19,7 g 

- DiSthanol amide ole"ique 4,8 g 

- C6tyl ste*aryl sulfate de sodium 3,2 g 

- Alcool stearylique Sthoxyle* a 15 moles d'oxyde d f Ethylene 2,8 g 
25 - Ammoniaque a 22° B 10,0 ml 

- Acide Ethylene diamine tetrac£tique vendu sous la marque 

"TRILON B" 1,000 s 
! Colorants : 

- Sulfate de m£ta diamino anisole 0,048 g 
30 - RSsorcine 8 

- MStaaminophenol base 0,150 g 

- Nitroparaphenylene diamine . O,o85 g 

- para toluylene diamine 0,004 g 
r Eau q.s.p. 100 S 

3 5 on melange 30 g de creme de l'exemple C.l, C,2 ,ou C.3 avec 45 g 

d'eau oxygenee a 67. (20 volumes). On obtient une creme liese, consist ante, 

agreable a l'application et qui adhere bien aux cheveux. Apr es 30 minutes de 

pause on rince. Le cheveu se demele facilement et le toucher est soyeux. 

On fait la mise en plis et lbn seche. Le cheveu est brillant, nerveux, il a du 

40 corps, du volume; le toucher est soyeux et le derofclage facile. Sur cheveux a- 
100ft blancs, on obtient un blond. 
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KSEMPLK H° C. 4 

Liqutde ammouiacal gelifiant pour teintur* d'oxydation. 

- Compose* de l'exemple 14 2 g 

- Lauryl sulfate de tri6thanolamio* (40% matiere active) 4 g 

- Octyl-2 doddcanol commercialism sous la marque "Eutanol 6" 

par la society Henkel 8 g 

- Di£thanolamide oldique 8 g 

- Alcool ol£oc£tylique oxy£thylene a 30 moles d'oxyde 

d' Ethylene, commercialism sous la marque "Hergital OC 30" 

par la society Henkel 3 g 

- Acide oldique ■ 21 g 

- Alcool benxylique 12 g 
• Alcool gthylique a 96° 10 g 

- AoMoniaque a 22° B 19 ml 

- Acide €thyl£ne diamine t£trac€tlque venrdu sous la marque 
"TBJXXMV 3,0 g 

Colorants : 

- Para amino phenol base 0,30 g 

- Kesorcine 0,65 g 

- H6ta amino phenol base 0,65 g 

- Paratoluylene diamine 0,15 g 

- Bisulfite de sodium d » 1,32 1,2 g 

- Ban q.s.p. 100 g 

On melange dans un bol 30 g de cette formule avec 30 g d'eau 
oxygenee a 6X (20 volumes). On obtient una crerae gelifiee, consistante, 
agreable a 1' application et qui adhere bien aux cheveux. On 1' applique a l'aide 
d'un pinceau. On laisse pauser 30* a 40 minutes et I'on rince. Les cheveux 
se d£melent facllement et le toucher est soyeux. On fait la mise en plis et 
l'on seche. Les cheveux sent brillants, nerveux, ils out du corps, du volume; 
le toucher est soyeux et le demelage facile. Sur cheveux -a 100% b lanes on 
obtient une nuance blond clair dore. 
KXBMPLB H° D. 1 
Greme capillaire traitante 

- Compose de l'exemple 14 1 g 

- Alcool stdaryHque oxy6thylen6 a 2 moles d'oxyde d'Sthyleue 

vendn sous la marque de BRIJ 72 M par la societe Atlas 15 g 

- Alcool laurique 2 g 

- Acide tartrique q.s.p pH5 

- Ban q.s.p 100 g 

On antique cette creme sur cheveux propres, humides et essores, 

en quantite suffisante (60 a 80 g) pour bien impregner et couvrir la chevelure. 
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On leiese pauser 15 a 20 minutes et l'on rince. Les cheveux . 
moulllgs sont doux et faciles a demeler. 

On fait la raise en plis et l'on seche sous casque. 

Les cheveux sgchgs se dgm&lent facllement et pnt un toucher soyeux; 
5 lis sont brillants, nerveux et ont du corps et du volume. 
KXBHFUS K° E. 1 

Lotion structurante (application sans ringage) 
On mglange : 

Poids pour poids du compost de l'exemple 14 avec du 
10 dimgthyloljlthylene thiourge. 

On introduit avant utilisation : 

0,6 g de ce mglange dans 25 ml d'eau a pH 2,5 ajustg avec 
1' acide chlorhydrique. 

On applique le mglange sur cheveux lav£s et ess orgs avant de 
15 procgder a la miee en plis. 

Les cheveux se dgmfilent facilement, le toucher est soyeux. 
On fait la mise en plis et l'on seche. Les cheveux sont brillants, 
nerveux, lis opt du corps et du g on f I ant (du volume), ie toucher est soyeux, 
le demfilage facile. 
20 RXKKPLK N° K. 2 

Lotion structurante (avec ring age) 

On mglange avant utilisation : 

2 g de dime* thy lol ethylene thiourge avec 25 ml d'uue solution 

con ten ant : 

25 - Composg de l'exemple 14 4 g 

- Acide chlorhydrique q.s. pH 2,5 

- Xau q.s.pi 100 ml 

* On applique le mglange sur cheveux lavgs et ess orgs. On lalsse 

panser 10 minutes et Ton rince. Le dgmfilage est facile, les cheveux ont un 
30 toucher soyeux. On fait la mise en plis et l'on seche. Les cheveux secs.se 

dgflfelent facilement, lis sont brillants, nerveux,. et ont du corps et du gon- 
f lent. 

KXKXFLB B° F. 1 

Lotion protectrice avant permanente. 
35 - Composg de l'exemple 14 2,3 g 

- Bromure de tgtradecyl trimgthylammonium 0,13 g 

- Colorant 

- Parfum 

. . - Acide malgique q.s.p. pH 7,5 
40 - Ban q.s.p. 100 ml 
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EXSMFLS H° F. 2 

En rempla$ant dans 1 'example F. 1 
2,3 g de compose" de l'exemple 14 par 

2,5 g de compost de l'exemple 13, on obtient une composition ayant des 
5 propri£tes similaires. 

Ces lotions s'appliquent sur la chevelure prealablement lavee 
et essoree. Elles facilitent le demelage et rendent les cheveux plus Usees. 

Apres realisation de la permanente, on constate que les cheveux 
soat plus doux, les pointes notamment restent particulierement liases. 
10 La force de frisure n 9 est pas modifiee, elle n'est pas freinee. 

Apres sechage, les cheveux ne paraissent pas sensibi Use's. lis 
sont brillants, Usses et tree doux. Cet effet est particuUerement net sur 
les cheveux sensibilizes ou colores. 
KXEMFLE H° F. 3 
15 Lotion apres dSfrisage alcalin. 

- Compost de I'exemple 14 3,2 g 

- chlorure de dilauryl dimdthylammonium, vendu sous la 

marque "Noramium M 2 C" par la soci€t£ CECA-Prochinor 0,3 g 

- Lanoline oxygthylenee 1,2 g 
20 - Colorant 

- Parfum 

- Acide tartrique q.s.p. pH 6 

- Eau q.s.p. 100 ml 
EXBHPLE E° F. 4 

25 En remplacant dans l , exemple F. 3 

3,2 g da compose" de I'exemple 14 par 
3 g du composg de I'exemple 15,- 
, on obtient une composition ayant des proprifites similaires. 

La lotion F. 3 ou. F. 4 s f applique sur la chevelure lavee et esso- 
30 ree apres un d€frisage alcalin. Elle facilite le demelage, ameliore la douceur 
des cheveux et les rend, plus lisses. 

Apres sechage, les cheveux restent lis sent, brillants et doux au 
toucher. Cet effet est particulierement net sur les cheveux colores ou sensi- 
bilises, 

35 Cette lotion peut egalement etre utllisee avant chaque mise en pits. 

Elle facilite le demelage et ameliore l 1 aspect cosmgtique de la chevelure* 
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EXEMPLE N p G. 1 
Permanente. 

1°) Liqutde re"ducteur : 

- Compose* de 1'exemple 14 l s l g 
5 - Acide tbioglycolique 4 g 

- Acide thiolactique 2 g 

- Ammoniaque • 4 g 

- Trie'thanolamiiie 3,7 g 

- Opaclfiant 
10 • Parfum 

- Eau q.s.p. l00 ml 
2°) Liquide lixateur : 

" Kau oxygen&B q.s.p. 7j8 vo i umC8 

- Colorant 
15 - Parfum 

- Chlorure de dllauryl dlm£thylarcmoiiiuni, vendu sous , la 

marque "Horamium M 2 C" par la BociSte* CECA-Prochinor. 0,4 g 

" Eaa q.s.p. 10Q ml 

Appliquee sur des cheveux tres sensibilisSs, cette permanente donne 
20 une frlsure forte, mals avec un 6tat cosm€tique tres boa. Les cheveux sent 
doux de la racine a la polnte, et apres s£chage tres brillants. 
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RB VESICATIONS 

1. Composition cosmetique destinee au traitement des cheveux ou de la 

peau, caracterisee par le fait qu'elle contient au moins tm polyn&re de poly- 
ammonium quaternaire constitue* essentielleoent de motifs representee par la 
formula (I) : 



H 



*2 *2 



B - OC - (CH 2 ) n 



CD 



dans laquelle : 

k deaigne un radical alcoylene, hydroxys Icoylene, alcenylene ou alcyuylene,' 
lineaire on rami fie" ; 



B deslgne : 



(a) un reste de glycol de formule - 0 - Z - 0 - 

ou Z designe un radical hydrocarbons lineaire ou ramifi£ 
ou un groupement repondant aux formules 

- £"CH 2 -CH 2 -0 ^ CH 2 -CH 2 - ou -/"ci^-CH-O j CI^-CH- 

L KJy «3 

ou x et y designent un nombre entier de U 4 representant un 
degrg de polymerisation dgfini et unique ou un nombre quelcon- 
que de I H representant un degrg de polymerisation moyen ; 

(b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un derive 1 de la 
piperazine de formule : 

- / \ - ; 

(c) un reste de diamine bia-prioaire de formule : 



- NH - Y - NH - 
ou Y deslgne un radical hydrocarbon^ lineaire ou ramifie 



ou le radical bivalent 



CH 2 -CH 2 ~S-S-CH 2 -CH 2 - 



(d) un groupement ur Xylene de formule - NH - CO - NH - 
R t designe un radical alcoyle ayant de 1 U atomes de carbone ; 
^ designe un radical hydrocarbon^ lineaire ou ramifie comportant de 1 a 12 
atomes de carbone, les radicaux R 2 peuvent egalement former avec A 
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et les deux atonies d'azote, un radical bivalent de formule - ^ \ ou 

; X designe un halogenure et, en particulier, \ 

bronure ou chlorure, n designe le norabre 1. ou un nombre en tier de 3 4 lo. ! 

2. Composition cosmetique selon la revendication 1 contenant 
3 egaleaent au no Ins un agent de surface. 

3. Composition cosmStique selon les revendications 1 et 2 caracte*- 
risee par le fait que A designe un radical alcoylene, hydroxyalcoyiene, 
alcSnyiene ou alcynylene, contenant de 2 a 10 atomes de carbone. 

4. Composition selon les revendications 1, 2 ou 3, caracterisle par 
10 le fait que A designe un radical Ethylene, propylene, methyl propylene, buty- 

lene, methylbutylene, hexara^thylene, octaragthyiene, decame*thylene, hydroxypro- 
pylene, butenylene ou butynylene. 

5. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 A 4, 
caracteris£e par le fait que R 1 designe un radical mSthyle. 

15 6. imposition cosmetique selon l'une quelconque des revendication 1 

h >, characterised par le fait qu'elle contieut un polymere polyammoniura 
quatemaire repcmdant a la formule I dans Iaquelle B designe on reatc de glycol 
de fomile - 0 - Z - 0 

A f R > R y Z,n f X ayant les significations indiquees dans la revendication 1. 
7; Composition cosmetique selon l'une quelconque des revendications I 

I5 , caracterisee par le fait que le polymere polyairanonium quaternaire 
repond a la formule I dans iaquelle 8 designe un reste d'un derive! de la pip6- 
ra«lne,A , Rj , R 2 ,n> X «y ant lo signification indique*e dans la revendication i. 
g # Composition cosmetique selon l'une quelconque des revendications 1 

25 a 5, caracterisee par le fait que le polymere polyammonium quaternaire 

repond a la formule I dans Iaquelle B designe un reste de diamine bis-primaire 
da formule - NH - Y - NH - 

A t *i • *2 9 Y,n * X ayant la 6l 8 ni£icatlon lndi< i u ^ e dans la revendication I. 
3Q 9. Composition cosmetique selon l'une quelconque des revendications 

115, caractgrlsee par le fait que le polymere polyammonium quaternaire 
repond a la formule 1 dans Iaquelle B designe un reste ureylene de for mile 
W-CO-KH- 

10. Composition cosmetique selon la revendication 0 , caracterisee 

35 par le fait que Z designe un groupement 

-(CH--CIL0) -C&VCnV ou (CH,-CIt-0)— CH.-CH- 
Z L x L c i | y z \ 

CH 3 CH 3 

ou x et y ont les significations indiquees dans la revendication 1. 
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H # Composition selon l'une quelconque des revendications i a 9, 

caractSrisee par le fait que Z et/ou Y dgsigne un radical alcoyiene ayant de 
2 a 10 atones de car bone. 

12. Composition selon la revendication H, caract6ris£e par le fait 

que Z et/ou Y ddsigne un radical Ethylene, propylene , dim6thyl-2,2-propylene, 

butylene, hexam£thylene, octam^thylene ou d6cam£thylene. 

les 

13 m Composition cosmStique selon/revendicationslou 2, caracterisee rar 

le fait que le polymere de polyammonlum quaternaire r e" suite de la polyconden- 
sation d'une diamine bis-tertiaire de formule : 

/• 

H - A - H (II) 
/ \ 

V 

avec un compost bis-haloacyle" de formule : 

X - (Cfl 0 ) - CO - B - OC - (CH 0 ) - X (III) 
2 n Z n 

dans laquelle A , , X , B et n ont la signification indiquee dans la 
revendication 1. 

14. Composition cosm€tlque selon l'une quelconque des revendications 
1 a 13, caracterisee par le fait que ledit polymere est present dans une 
proportion de 0,1 a 107. en poids du poids total de la composition. 

15. Composition cosmgtique selon l'une quelconque des revendications 

1 a 14, caract£rise"e par le fait qu'elle se presente sous forme d'une solution 
aqueuse, hydroalcoollque, de creme, d 1 Emulsion ou d'a£rosoi con tenant des 
adjuvants habitue llement utilises- en co sine ti que choisis parmi des agents de 
surface anionlques, cationiques, non-ioniques , ampho teres, des polymer es 
anioniques, non-ioniques bu amphoteres, des polymeres cationiques ayant une 
structure differente du polymere (I), des parfums, des colorants, des agents 
conservateurs, des agents sequestrants , des agents epaississants, des agents 
emulsifiants, des agents adoucissants, 

16. Composition cosmStique selon l'une quelconque des revendications 1 
a 15, caracte"rise*e par le fait que le pH est compris entre 2 et 11. 

17. Polymere polyammonlum quaternaire constitue essentiellement de 
motifs represented par la formule (I) : 
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fer A . 



N x— (CH 0 ) CO - B - OC - (CH 0 ) 
i * z n z n 



<I) 



dans la que lie : 

A design e un radical alcoylene, hydroxyalcoylene, alcenylene^ou alcynylene, 
lineaire ou ramifie* ; 
B dSsigne : 

- (a) un reste de glycol de formule - 0 - Z - 0 - 

ou Z d£signe un radical hydrocarbon^ lin€aire ou ramifie" 
ou un groupement re*pondant aux forraules 



■ 



CH3 



ou x et y depigment un nombre entier de 1 a- 4 repre"sentant un degre* de 
polymerisation dfifini et unique ou un nombre quelconque de 1 a 4 repr€sentant 
15 un degre* de polymerisation moyen ; 

(b) un reste de diamine bis* seconds ire tel qu'un derive* de la 
pip^razine de formule : 



(c) un reste de diamine bls-primaire de formule : 



20 



NH - Y - NH 



25 



ou Y dSsigne un radical hydrocarbon^ lineaire ou rami fie ou le radical biva- 
lent - CH 2 -CH^ -S -S -0*2 -CH 2 - ; 

(d) un groupement ur£ylene de formule - NH - CO - NH - . J 
dgsigne un radical alcoyle ayant de 1 H atomes de carbone ; 
R^ d^signe un radical hydrocarbon^ lineaire ou ramifiS comportant de 1 a 12 
atomes de carbone, les radicaux R^ peuvent £galement fo rmer avec A et les 
deux atomes d 1 azote, un radical bivalent de formule - tT - .ou 

- ^ — ~^y& " > X® dSsigne un haloggnure et, en particulier, 

bromure ou chlorure, n designe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10. 
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18. Polymere selon la revendication 17, caracterise par le fait que 

B designe un reste de glycol de formule - 0 - Z - 0 - 

ou Z designe un radical hydrocarbone lineaire ou ramiffe* ou un groupement 
repondant aux formule s 

'L C^-CHj-O^ CH 2~ CH 2"" ou-J— <^ .CH-o-j-Cfi^-CH- 



i-J— <^ - CH - 0 -j- C 



ou x et y designent un nombre entier de 1 U representant un degre de poly- 
merisation d£fini et unique ou un nombre quelconque de 1 H representant un 
degre" de polymerisation noyen ; 
10 AjR^, B^, X® et n ont les significations indiquees dans la revendication 17. 

19. Polymere selon la revendication 17, caracterise" par le fait que 

B designe un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un deriv€ de la piperazine 
de formule 

- N 

15 A designe un radical alcoylene lineaire ou ramifi£ ; n designe un nombre 
entier de 3 a 10, 

K^, X ont les significations indiquees dans la revendication 17. 

20. Polymere selon la revendication 17, caracterise* par le fait que 

B designe un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un de'rive' de la piperazine 
20 de formule 



n - 

A designe un radical hydroxyalcoylene lineaire ou ramifie" ; 
n_ designe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 

et X ont les significations indiquees dans la revendication 17. 
25 21. Polymere selon la revendication 17, caracte'rise' par le fait que 

B designe un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un derive" de la piperazine 
de formule 

' \ J* " 

A designe un radical alcenylene ou alcynylene, lineaire ou ramifie^ n designe 
30 le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 ; 

R^, et X ont les significations indiquees dans la revendication 17. 
22. Polymere selon la revendication 17, caracterise' par le fait que 

B designe un reste de diamine bis -prima ire de formule : 
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- NH - Y - NH - 
ou Y designe un radical bivalent -O^-CH^S-S-CH^CH^ ; 
n design e le n ombre 1 ou un n ombre entier de 3 h 10, 

A, Rp R^, x" ont les significations indiquSes dans la revendication 17. 
5 23. Polymere selon la revendication 17, caracterise* par le fait 

que B dfisigne un reste de diamine bis-primaire de formule : 

- NH - Y - NH - 

ou Y d€signe .un radical hydrocarbon^ lin£aire ou ramifi€ ou le radical 

bivalent - CH 2 ~ CH 2~ S ~ S ~ CH 2~ CH 2~ » 
10 A d£signe un radical hydroxyalcoylene lineaire ou ramifi£ ; 
n dfisigne le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10, 
R^, R^, x" ont les significations indiqu£es dans la revendication 17. 

24. Polymere selon la revendication 17, caracterisS par le fait que 
B designe un reste de diamine bis-primaire de fonnule : 

15 - NH - Y - NH - * 

oil Y dSsigne un radical hydrocarbon^ lineaire ou ramifiS ou le radical 
bivaleut - CH^-CH^-S-S-Ch^-CH^ ; 

A dSsigne un radical alcynylene ou alcynylene lineaire ou raraifie" ; 
n dgsigne le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 , 
20 Rj» ^2 et X " ° nt leS sl S nifications iadiqu€es dans la revendication 17. 

25. polymere selon la revendication 17, caractexise* par le fait que 
B de*signe un groupement ur£ylene de formule - NH - CO - NH - , 

A de* eigne un radical alcoylene lineaire ou ramifieV 
n dfisigne le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 ; 
25 Rj, » X~ ont les significations indiqufies dans la revendication 17. 

26. Polymere selon la revendication 17, caracterisS par le fait que 
B design e un groupement ur Xylene de formule - NH - CO - NH - ; 

A dfisigne un radical hydroxyalcoylene lineaire ou ramifie ; 
n designe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 & 10 ; 
30 R^, R^ X" ont les significations indiquSes dans la revendication 17. 

27. Polymere selon la revendication 17, caractexise* par le fait que 
B designe un groupement urfiylene de formule - NH - CO - NH - ; • 

A de*signe un radical alcynylene ou alcynylene lineaire ou ramifiS ; 
n ddsigne le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 ; 
35 Rp R2 et x ~ ont la signification indiquee dans la revendication 17. 

28. polymeres selon la revendication 17, caracterisgs par le fait 
qu f ils sent constituSs essentiellement de motifs choisis dans le groupe forme* 
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29. ProcSde* de trait ement des cheveux ou de la peau, caract6ris£ 

par le fait que l'on applique sur les cheveux ou la peau une composition telle 
que dgfinie dans I'une quelconque des* re vend! cat ions 1 a 16* 
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